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INSTRUCTION 

Sur  maniéré  de  procéder  à la  recette  des 
Bijoux  if  Vaijjelles , rédigée  en  exécution  de 
I article  III  de  la  Proclamation  du  Roi  du 
IJ  Novembre  1^8 J, ^ . 

f 

L'examen  des  poinçons_dont  les  Bijoux  & Vai/Telfes 
portent  les  empreintes,  exige  la  plus  grande  attention. 

Le  titre  des  chaînes  de  montre  en  or  , étant  prefque 
toujours  inférieur  au  titre  commun  des  autres  Bijoux  , on 
ne  peut  les  recevoir  qu^au  prix  fixé  pour  les  Bijoux  de 
lahrique  étrangère. 

Les  menus  Bijoux  connus  fous  le  nom  de  Breloques  ' 
n’étant  fouvent  que  d’argent  doré  , ou  fabriqués  avec  de  l’or 
a très-bas  titre , on  ne  peut  les  examiner  avec  trop  de  foin; 
î convient  de  refùièr  tous  ceux  qui  paroîtront  fii/peéls , & 
fiir-tout  ceux  qui  ne  feront  marqués  d’aucun  poinçon. 

Les  chaînes , les  tabatières  à charnières , les  boîtes  de  ' 
montre,  les  bonbonnières  & les  boîtes  à mouches , con^ 
tiennent  des  goupilles  de  fer  & de  cuivre,  dont  le  poids  doit 
etre  évalué  & déduit  du  poids  total  de  chacun  de  ces  Bijoux  ; 
le  poids  des  émaux  dont  ils  font  .ornés  , doit  être  pareille- 
ment évalué  & déduit  ; les  ors  de  couleur  étant  chargés  d’une^ 
forte  partie  d’argent , il  eft  également  jufie  de  faire , fur  lé 
poids  des  Bijoux  dans  la  fabrication  deRpiels  il  efi  entré  une 
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certaine  quantité  de  ces  ors  mélangés  , une  deduélioîl- 
relative.  , . 

Les  Bijoux  ou-VaiffelIes  d’argent  doré  , ne  doivent  ctre 
reçus  & payés  que  comme  argent , parce  que  la  dépenfe  ^ 
qu’exige  le  départ , abforbe  communément  la  plus  grande 
partie  de  l’or  dont  ces  objets,  font  recouverts. 

Avant  de  procéder  à la  pefée  des  Bijoux , Vaiffelles  6i 
Argenteries , il  faut  faire  démonter  toutes  celles  qui  font 
fufceptibles  de  l’être  , en  détacher  tous  les  métaux  étrangers 
employés  à leur  monture  , fonder  celles  dont  la  forme 
annonce  un  vide  intérieur , faire  enlever  le  maftic  qui  remplit 
fouvent  ce  vide,  prendre  enfin  toutes  les  mefures  néceffaires 
pour  éviter  de  comprendre  dans  les  pefees,  d autres  matières 
que  celles  qui  doivent  en  être  l’objet. 

Les  lingots  d’or  ou  d’argent  ne  peuvent  être  reçus  qu’en 
raifon  de  leur  titre , conformément  aux  difpofitions  de  l’ar- 
ticle III  de  la  Proclamation  du  1 2 Oétobre  ; ce  titre  doit 
être  conflaté  par  des  effais  faits , foit  par  les  Eflayeurs  des 
Monnoies  , foit  par  les  Gardes  Orfèvres  , & la  prudence 
exige  que  les  lingots  foient  rompus  ou  fondés  à ^l’effet  de 
vérifier  s’ils  ne  font  pas  fourrés,  c’efl-à-dire,  s il  n exifle  pas 
dans  leur  intérieur  des  matières  étrangères. 

On  diflinguera  dans  chaque  récépiflê  , les  différentes 
natures  de  Bijoux  & Vaiffelles,  & on  les  claffera  ; favoir  , 
les  bijoux  d’or , en  bijoux  au  poinçon  de  Paris  , en  bijaux 
aux  poinçons  de  province,  en  bijoux  de  fabrique  étrangae. 
Les  premiers  feront  reçus  à raifon  de  718  livres  le  marc, 
les  féconds , à raifon  de  672  livres  le  marc  ; êt  les  derniers, 
à raifon  de  602  livres  le  marc. 
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Les  jetons , médailles , VailTaies  & Argenteries,  feront 
divifés  en  fept  clafles. 

Les  jetons  & médailles  formeront  la  première. 

La  fécondé  fera  compofée  de  la  Vailfeile  plate  au  poinçon 
de  Paris  ( i ). 

Dans  la  troifième  claffe  fera  comprife  toute  la  Vailfelle 
plate  fondée  au  poinçon  de  Paris. 

La  quatrième  claffe  fera  compofée  des  Vaiffeiles  & 
Argenteries  montées  au  même  poinçon. 

La  cinquième  claffe  fera  formée  de  toute  la  Vaiffelle 
plate  aux  poinçons  des  provinces. 

Dans  la  fixième  claffe  feront  comprifes  toutes  les  Vaiffeiles 
& Argenteries  fondées  & montées  aux  poinçons  des  provinces. 

Enfin , la  feptième  claffe  fera  compofée  de  toutes  les 
Vaiffeiles  & Argenteries  de  fabrique  étrangère , de  quelque 
nature  qu’elles  foient,  & de  toutes  celles  qui  ne  feront 
revêtues  d’aucuns  poinçons  ; il  fera  convenable  de  roinpre 
une  portion  de  ces  dernières , pour  s’affurer  fi  elles  font 
bien  réellement  (Targuent. 

On  pefera  & on  enregiftrera  féparément  la  Vaiffelle  ou 
Argenterie  de  chaque  claffe  , cette  diftinétion  étant  abfo- 
iument  néceffaire  pour  la  comptabilité  des  Diredeurs  des 
Monnoies  envers  Sa  Majefte. 


(il  On  entend  par  Vaiffelle  plate  , les  couverts,  les  gobelets  en 
forme  de  timbale  , les  affiettes  & plats  dont  les  bords 'étant  tournes, 
ne  contiennent  point  de/oudure,  & généralemeut  tous  les  ouvrages 
d’argent,  dont  aucune ‘partie  n’a  été  fondée. 


Les  jetons  , tnédailles  . Vailîeiles  & Argenteries  oui 
compotent  les  quatre  premières  clalTes,  feront  reçus  à 
laiioiî  de  livres  le  marc. 

Les  VaillèJles  & Argenteries  qui  forment  la  cinquième  & 
a fixieme  feront  reçues  fur  le  pied  de  53  livres  .0  fou, 
e marc  , & toutes  celles  qui  compofent  la  feptième,  le 
feront  a raifon  de  44  livres  10  fous  le  marc. 

^ V '/f titre  des  Bijoux 
& Va,irelles  d foa  facile  de  les  lever,  en  les  faifant  e%er 

par  les  Gardes  Orfèvres  ; les  frais  de  ces  elTais  feront  à la 

charge  des  propnetaires  des  objets  qui  feront  fournis. 


A PARI  S, 

DE  L’IMPRIMERIE  ROYALE. 
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